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The bituminous membrane resistant to plant roots has improved flexibility and contains, instead of a copper band 
from 0.1 to 0.2 mm in thickness, a sheetiike fibrous structure from 50 to 300 g/m<2> In basis vi^eight coated with from 
0.1 to 100 g/m<2> of copper by vapour deposition. 
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Gyokereknek ellenalio, bitumenes tomitocsfk 



(57)KIVONAT 

A talahndny tdrgya gyGkereknek ellendlW, bitumenes 
tdmitocslk. 



A talilmdny lenyege, hogy t5mft6csikot egy vagy 
mindk^t oldalin bitumenes anyaggal bevont, sik szdl- 
alakzat alkotja, amelynek legaldbb egyik oldala rezzel 
egyenletesen be van g6z5l6gtetve. 
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A taldlmany tirgya bitumenes tSmitocsfk, amely ag- 
ressziv gydkereknek is, mint p^ldaul 6gerfa, nydrfa, 
bogancs ellendll, es bitumenes ^I'tkezesi tOmitesekn^l, 
p^ldiul z5ldtet6kn6I, gyfikerek elleni v^d5rdtegk^nt 
haszndlhatd. 

Ismert, hogy szott vagy nemszott rostokb61 k&zQlt 
betettel elldtott bitumenes t5mft6csikokb6i 4116 ^pitke- 
z^si tSmitesek nem dllnak ellen a gydkereknek. Ez^rt 
gyokerek elleni veddr^tegkent 0,1-0,2 mm vastag r^z- 
szaIagokb61 k^szlUt betettel elldtott bitumenes tonru- 
tocsikokat alkalmaznak (Technische Information 
VEDA-FLOR-WS, VEDAG GmbH, 1990). A fim 6s a 
bitumen k5zti k5t&, illetve a nyujthat6sdg javitdsa 6rde- 
k^ben a r&szalagok borddzottak vagy kalottaltak (Bitu- 
men und Asphalt, Taschenbuch, 5, Auflage, Bauverlag, 
307/308. old.). 

A DE 28 40 599 sz. szabadalmi leiras egy 5ntapad6 
t5mit6csikot ismertet, amely elasztomerrel mddositott 
bitumenretegbol &\l 6s ennek als6 oldala szilikonpapfrrai 
van fedve, fels6 oldalara pedig polietiMnbSl lev6 v^ kony 
hordoz6f61ia van rdkasirozva. A szil^dsdg ndvel&e ^r- 
dek^bcn a hordozofolia es a bitumenreteg kdz^ egy 
UvegszSvet paplan van elhelyezve, amelyre a hordoz6- 
f61ia tA van olvasztva. Femszerkezetu tetoszerkezetek 
javitasandl javasolj^, hogy az Ovegszdvet paplannak a 
hordoz6f6Iia fe\6 es6 feltilet^t aluminiununal vonjak be 
vagy g6z6lj6k be. 

A DE 28 40 814 sz. szabadalmi leiris tetocserepeket 
ismertet, amelyek moha ^s 2U22n6k elleni idoszakos v^- 
delem ljdb61 rezet vagy rezdtvdzetet tartalmaznak. Kil- 
Idndsen rfeoxidot vagy r^zszulfatot alkalmaznak. A tisz- 
ta r6z a por6zus tet6cserepek felUleten oxidilddik ugy, 
hogy vizes kdzegben a r6zionok hatdkonyakk^ vdlnak. 

A tSmitdcsfkok leggyakrabban hegeszthetd csikok 
form^jdban illnak rendelkezesre. Noha puha minos^gfl 
r^zszalagokat haszndlnak, a hegesztendd csik merev €s 
alig hajlik. Ez^rt nehdz simdn lefektetni anelkttl, hogy 
l^gbubordkok maradndnak alatta. 

A taldlmdny feladata gydkereknek ellendlld, fokozot- 
tan hajl^kony bitumenes tdmitdcsik kifejleszt^se. 

Ezt a feladatot a talilmAny ^rtelmdben olyan szigete- 
IScsikkal oldjuk meg, amely egy vagy mindk^t oldaldn 
bitumenes anyaggal bevont, sflc szdlalakzatb61 All, 
amelynek felttleti tdmege 50-300 g/m\ 6s amelynek 
legal4bb egyik oldalAra 0,1-100 g/m^ r^z van egyenle- 
tesen rig6z6l6gtetve. 

Mivel a rdgozOlgetett t6z a szdlalakzat hajlikonysd- 
git ^s nyujthatdsdgdt nem befolyasolja, a talilm&ny 
szerinti csik mechanikai tulajdonsigait tekintve megfe- 
lel a hagyominyos t5mlt6csfkoknak. Szdlalakzatk^nt 
bdrmely, a bitumenes csikokhoz hasznilatos bet6t meg- 
felelo, p^ldAul muanyag vagy Uvegszilas sz5vet vagy 
fityol. A tSbbr^tegu szdialakzatok is ide tartoznak. 

A talilmdny szerinti csfk tetSszigetelocsflck^nt ha- 
gyomdnyos mddon dlli'thatd el6, mikoris a szdlalakzatot 
elOszOr dtitatjuk, majd fed6masszdval bevonjuk, amely- 
nek feluletet talkummal, homokkal vagy 6rlem^nnye! 
R76rjuk be. A felOlet f6!idval, ill. fdtyolbundaval is bo- 
rithatd. A csfkokat h6re olvadd ragaszt6val fektetjttk le. 



A csik gyarthat6 hegesztheto vagy hidegen dntapadbs 
formdban is, Az oxidacids bitumen vagy polimer- 
bitumen alapu fedomasszihoz tovabbi ismert, gydker- 
gatl6 anyagok adhatdk. 
5 A besz6r^ helyett a csik feliilete lehet f61idra kasiro- 
zott is. A hidegen 6ntapad6s kivitelnel ez egy levdlaszt- 
hat6 f61ia, p^lddul szilikonos papir. A nagy polimertar- 
talmu fedomasszakat sem besz6mi, sem kasirozni nem 
kell. A talalmdny ilyen kQl5nftle kialaki'tasai a szakem- 

10 ber szdmdra ismertek ^s a hagyomanyos tet6szigetelest 
gydrt6 g^peken el6dllithat6k. 

A felg6zol5gtetett r^z mennyisege 0, 1 -1 00 g/m\ elo- 
nySsen 0,1-5 g/m^. Kisebb mennyis^gn^l a gyokerek 
dthatoldsa a fedomasszdba adagolt gy5kerg4tl6 anyagok 

1 5 n^lktil nem zdrhatd ki. Nagyobb mennyis^g kedvezotle- 
niil hat a hajWkonysdgra ^s a nyujthat6sigra. 

A betet mindkdt oldaldnak bevonisdval v^dheto a 
rag5z516gtetett r^zr^teg. Ez elonyfisen a bet^t eptilettSl 
elforditott oldaldn van. Egyoldali bevondsdval a r^zrdteg 

20 a feddmasszdval azonos oldalon van. 

Z6ldtet6k eseten szokdsos a bitumenes tomit^s 6s a 
vegetdcids- ill. csatomar^teg k5ze egy v^do- 6s csu- 
szdr^teget helyezni, amely p^lddul geotextilb61 k^szUl 6s 
a bitumenes tdmft^st 6vja. Itt a taldlmany szerinti, egy- 

25 oldalas bitumenes bevonatu, sfk szilalakzatb61 ill6 csik 
felhasznMhat6. Ekkor a gyOkerek elleni vedordteg igen 
vekonyra kdszfthetS, ugy hogy az itfed^seknel a r^zzel 
bevont szalalakzatok kdz6tt csak egy v^kony ragasztd- 
reteg taldlhatd. A gySkerek dthatoldsa ezekni 1 az itfede- 

30 sekn^l kedvezStlen kdriilmdnyek kozott sem lehets^ges. 
Hidegen 6ntapad6s csik gydrtdsdnil a hidegen 6nta- 
pados, bitumenes masszdt egy f61iahuz6 berendezesen a 
v^dor^teggel bevont hut6szalagra SntjUk, kb. 1 mm vas- 
tagsdgban, 6s adott esetben p^lddul bitumennel dtitatott, 

35 rdgdzdlt rdzzel bevont filccel vagy sz5vettel kasfrozzuk, 
oly mddon, hogy a rezzel bevont oldal a bitumenes 
masszdra kcrul, 6s p^lddul homokkal vagy talkununal 
beszdrjuk. Lerakasnil a levdlaszthatd fdlidt lehuzzuk, es 
a csfkot a bitumenes tet6szigetel6sre ragasztjuk, az dtfe- 

40 d^seket pedig kb. 10 cm-es dtfeddssel leragasztjuk. 

SZABADALMI IG^NYPONTOK 

1, Gydkereknek ellendlld, bitumenes tdmitocsik, azzal 
45 jellemezve, hogy egy vagy mindk^t oldaldn bitumenes 
anyaggal bevont, sik szdlalakzat alkotja, amelynek felii- 
leti tdmege 50-300 g/m^, 6s amelynek legaldbb egyik 
oldaldra 0,1-100 g/m^ t6z van egyenletesen rdgSzdltetve. 

2. Az 1. igenypont szerinti tdmitdcsfk, azzal jellemez- 
50 ve, hogy a rdgdzdldgtetett x6z mennyisege 0, 1-5 g/m^. 

3. Az 1. vagy 2. igenypont szerinti tdmitocsik, azzal 
jellemezve, hogy a szMalakzat rdg6z6lt rezzel bevont 
felaiete, a mindk^t oldalt bitumenes anyaggal bevont 
csfkoknil, a szdlalakzat ^pfilettol elfordftott oldaldn van. 

55 4. Az 1-3. igdnypontok barmelyike szerinti 
tdmitScsik, azzal jellemezve, hogy a szAlalakzat rdgozdlt 
rezzel bevont feltilete, az egy oldalon bitumenes anyag- 
gal bevont csikokndl, a szdlalakzatnak az anyag M6 
fordftott oldaldn van. 
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